Table 1 





Initial 


Ammonia resistance test 


Deleting 
property 


Image 

/\An pan t 

concent- 
ration 


Deletion 

(Tin oa n t_ 

ration 


Contrast 


Image 

concent- 

ration 


ueieiiun 
concent- 
ration 


Contract 
OUI Hi dot 


Example 1 


0.22 


1.24 


1. 02 


0. 23 


1.25 


1. 02 


O 


Example 2 


0 .20 


1.20 


1. 00 


0.22 


1.23 


1. 01 


O 


Example 3 


0.19 


1 . 14 


0. 95 


0.23 


1.15 


0. 92 


O-A 


Example 4 


0. 18 


1. 12 


0.94 


0.20 


1. 14 


0. 94 


A 


Example 5 


0.19 


1.20 


1. 01 


0.21 


1.25 


1. 04 


O 


Example 6 


0.18 


1.18 


1.00 


0.21 


1.23 


1. 02 


O 


Example 7 


U • JL O 


1 17 


0 . 99 


0 . 19 


1 . 20 


1. 01 


O 


Fyamnlp ft 


0.19 


1.16 


0. 97 


0. 22 


1. 19 


0. 97 


O 


Example 9 




i 1 fi 


U . Z? o 


0.23 


1.24 


1 . 01 


O 


bxampie iu 


0.18 


1. 17 


0. 99 


0.20 


1.22 


1. 02 


o 


Example 11 


0.19 


1. 22 


1. 03 


0.20 


1. 25 


1. 05 


O 


Example 12 


0.18 


1.20 


1. 02 


0.21 


1. 22 


1.01 


O 


Example 13 


0. 22 


1.24 


1. 02 


0.25 


1.26 


1.01 


A 


Comparative 
Example 1 


0.24 


1.10 


0.86 


1. 08 


1.11 


0. 03 


A 


Comparative 
Example 2 


0.30 


0.98 


0. 68 


0.34 


1. 00 


0. 66 


X 



Table 2 





Initial 


Ammonia resistance test 


Deleting 
property 


Image 
concent- 
ration 


Deletion 
concent- 
ration 


Contrast 


Image 
concent- 
ration 


Deletion 
concent- 
ration 


Contrast 


Example 16 


0.18 


1.19 


1.01 


0. 20 


1. 20 


1 . 00 


O 


Example 17 


0 . 18 


1.20 


1 . 02 


0.20 


1 . 21 


1 . 01 


O 


Example 18 


0 . 22 


1. 15 


0. 93 


0.24 


1. 16 


0. 92 


O 


Example 19 


0 .21 


1.14 


0. 93 


0.24 


1. 15 


0.91 


O 


Example 20 


0.18 


1.22 


1 . 04 


0.21 


1.23 


1. 02 


O 


Example 21 


0. 23 


1.25 


1 . 02 


0.25 


1.26 


1. 01 


O 


Example 22 


0.23 


1 . 23 


1 . 00 


0.25 


1.25 


1. 00 


O 


Example 23 


0 . 22 


1 . 22 


1 . 00 


0.24 


1.23 


0. 99 


O 


Example 24 


0. 18 


1.25 


1 . 07 


0.21 


1.27 


1.06 


O 



Table 3 





Clearing 


Opacification 


Temperature 


Clearing 


Clearing 




upper limit 


lower limit 


difference 


lower limit 


temperature 




temperature 


temperature 


( ATts) 


temperature 


range 


\. 


(Ttu) 


(Tsl) 




(Ttl) 


(ATw) 


Example 1 


125 


136 


11 


78 


47 


Example 2 


120 


127 


7 


76 


44 


Example 3 


116 


133 


7 


76 


30 


Example 4 


110 


116 


6 


75 


25 


Example 5 


121 


128 


7 


80 


41 


Example 6 


123 


133 


10 


82 


41 


Example 7 


135 


144 


9 


83 


53 


Example 8 


133 


146 


13 


85 


48 


Example 9 


132 


140 


8 


84 


48 


Example 10 


115 


123 


8 


81 


34 


Example 11 


120 


130 


10 


83 


37 


Example 12 


140 


148 


8 


85 


55 


Example 13 


114 


126 


12 


87 


27 


Comparative 


123 


133 


9 


98 


25 


Example 1 












Comparative 


104 


125 


21 


81 


23 


Example 2 













Table 4 





Clearing 


Opacification 


Temperature 


Clearing 


Clearing 




upper limit 


lower limit 


difference 


lower limit 


temperature 




temperature 


temperature 


( A Tts) 


temperature 


range 




(Ttu) 


(Tsl) 




(Ttl) 


(ATw) 


Example 16 


121 


127 


6 


80 


41 


Example 17 


122 


130 


8 


77 


45 


Example 18 


125 


132 


7 


79 


46 


Example 19 


134 


140 


6 


78 


56 


Example 20 


115 


119 


4 


78 


38 


Example 21 


123 


130 


7 


79 


45 


Example 22 


116 


123 


7 


83 


33 


Example 23 


118 


124 


6 


82 


36 


Example 24 


128 


136 


8 


80 


48 



